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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Gittergewebe 

Die Erfindung betrifft ein weitmaschiges, mit Haftmit- 
tetn behandeltes Gittergewebe (1), bei dem aus mehreren 4 4 

Kettfaden (3) sich zusammensetzende Kettfadenbundel . 
(4) und aus mehreren SchuSfaden (5) sich zusammenset- 
zende Schu&fadenbundel (6) die lichten Maschen (7) um- 
grenzen, wobei an den Kreuzungsstellen (8) der recht- 
winklig zueinander verlaufenden Kettfadenbundel (4) und 
SchufSfadenbundel (6) die Kettfaden (3) mit den Schufcfa- 
den (5) verwebtsind. 

Zur Erzielung einer starken Fixierung der Kett- und 
Schufcfaden sind die Kettfadenbundel (4) in eine erste 
Kettfadengruppe <4') und eine zweite Kettfadengruppe 
(4") geteilt und die erste Kettfadengruppe (4*) uberkreuzt 

die zweite Kettfadengruppe (4") des gleichen Kettfaden- 0 

bundels (4) je Masche (7) nach Art eines Halbdrehers und 
an den Kreuzungsstellen (8) sind die Kettfaden (3) beider 
Kettfadengruppen (4\ 4") im wesentlichen parallel zuein- 
ander verlaufend mit den Schuftfaden (5) verwebt. 
Gittergewebe dieser Art konnen zum Bcwehren von Bo- 
den, Straftendecken, Mortelschichten und dergleichen 6 — 
sowie zur Geflugelhaltung und als Fischfangnetze einge- 
setzt werden. 
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Bcschreibung 



Die Erfindung bezicht sich auf ein weitmaschiges, mit 
Haftmirreln behandeltcs Gi Merge wc be, bei dem aus mehre- 
ren Kettfaden sich zusammensetzende Kettfadenbundel und 
aus mehreren Schussfaden sich zusammensetzende Schuss- 
fadenbundei die lichten Maschen umgrenzen, wobei an den 
Kreuzungsstellen der rechtwinklig zueinander vedaufenden 
Kettfadenbundel und Schussfadenbundei die Kettfaden mit 
den Schussfaden verwebt sind. 

Gittergewebe dieser Art, die insbesondere zum Bewehren 
von bitumengebundenen Strafiendecken, oder zurh Armie- 
ren zement- oder gipsgebundener Mortelschichten, Putze 
oder dergleichen oder als Geogitter zum Bewehren von Bd- 
den Anwendung finden, sind bekannt aus den DE-OS en 
20 00 937; 31 20 661; 31 36 026 und 41 23 055. Wie die 
DE-OS 195 30 541 zeigt, werden diese Gittergewebe auch 
als Bodcngittcr fur die Aufzucht von Huhncm cingesctzt. 
Auch konnen diese Gitter als Fischfangnetze eingesetzt wer- 
den. 

Die Kettfaden und die Schussfaden bestehen vorzugs- 
weise aus multifilen Syntheticgamen hoher Zugfestigkeit 
insbesondere aus Aramid, Polyester oder dergleichen. Es 
konnen auch Glasfilamentgarne zur Anwendung komraen. 

Als Haftmitiel, welches die Kettfadenbundel, die Schuss- 
fadenbiindel und deren Kreuzungsstellen umhiillt und damit 
das Gittergewebe fixiert und gegen chemische und mechani- 
sche Beanspruchung schutzt, kann je nach dem Verwen- 
dungszweck ein PVC-Platisol, eine Latex-Dispersion oder 
Dispersionen aus Bitumen, Acrylaten oder entsprechenden 
Weich-Kunststoffen sowie Mischungen davon sein. 

Weitmaschige Gittergewebe sind vor der Impragnierung 
oder Umhullung mit einem Haftmittel sehr locker, so daB 
sich die Kettfaden und die Schussfaden leicht verschieben 
lassen, sofern keine besonderen MaBnahmen getrofFen wer- 
den. Die Verwebung der Kettfaden mit den Schussfaden ge- 
niigt nicht, um eine ausreichende Stabiiitat eines weitma- 
schigen Gittergewebes zu erreichen. Darnit die Kettfaden ei- 
nes Kettfadenbundels und auch die Schussfaden eines 
Schussfadenbiindels zusammengehalten werden, sind bei 
den bekannten Gittergeweben jedem Kettfadenbundel rnin- 
destens ein dunner Dreherfaden zugeordnet, der zickzack- 
fonnig uber die parallel laufenden Kettfaden eines Kettfa- 
denbundels gefuhrt ist und an den Seiten des Kettfadenbun- 
dels jeweils unter einen Schussfadenbundei verlauft. Diese 
Dreherfaden, die als Halbdreher oder als Volldreher ausge- 
bildet sein konnen, haben nur die Aufgabe, bis zur Impra- 
gnierung und/oder Umhullung des Gittergewebes mil einem 
Haftmittel die Kettfaden der Kettfadenbundel und die 
Schussfaden der Schussfadenbundei zusammen zu halten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gitterge- 
webe zu schafYen, bei dem die webtechnisch erzieite Fixie- 
rung starker ist als bei den bekannten Gittergeweben und bei 
dem durch engeres Zusammenhalten der Kettfaden der Kett- 
fadenbundel eine starkere Verzahnung mit dem zu beweh- 
renden Bode n oder der zu armierenden Schicht erreicht 
wird. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst, 
daB die Kettfadenbundel in eine erste Kettfadengruppe und 
eine zwcite Kettfadengruppe geteilt sind und die erste Kett- 
fadengruppe die zweitc Kettfadengruppe des gleichen Kett- 
fadenbundels je Maschc nach An eines Halbdrchers iiber- 
kreuzt und an den Kreuzungsstellen die Kettfaden beider 
Kettfadcngruppcn im wcsentlichen parallel zueinander ver- 
laufcnd rnit den Schussfaden verwebt sind. 

Dadurch, daB cine Gruppe von Kettfaden eines Kettfa- 
denbundels die andere Gruppe dieses Bundcls je Maschc 
kreuxt und die lasttra^enden Kettfaden dichl nebencinander 
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liegend mit den Schussfaden verwebt sind, wird ein sehr sta- 
biles Gittergewebe erzeugt, bei dem sich weder die Kettfa- 
den noch die Schussfaden verschieben lassen. Ein zusatzli- 
cher Dreherfaden ist dabei nichr erforderlich. Ferner wird 
erreicht, daB die Dicke der Kettfadenbundel doppelt so dick 
ist wie die Kettfaden und in Draufsicht gesehen die Kettfa- 
denbundel im Mittel um ca. 50% schmaler sind als. bei par- 
allel laufenden Kettfaden. Durch diese Eigensc haft sowie 
durch den starkeren Zusammenhalt der Kettfadenbundel 
und Schussfadenbundei an den Kreuzungsstellen wird bei 
Geogittern eine bessere Verzahnung mit den zu stabilisie- 
renden oder zu bewehrenden Boden erreicht. Weil auch der 
lichte Querschnitt der Maschen vergroBert ist, ist die insbe- 
sondere bei Geogittern unerwunschte Trennwirkung herab- 
gesetzt. 

Bei einer bevorzugten Ausftihrungsform der Erfindung 
erfolgt die Verwebung an den Kreuzungsstellen der Kettfa- 
denbundel mit den Schussfadcnbiindcln in der Wcisc, daB 
eine erste Gruppe der Schussfaden eines Schussfadenbiin- 
dels uber die Kettfaden der erstcn Kettfadengruppe und un- 
ter die Kettfaden der zweiten Kettfadengruppe verlauft und 
eine zweite Gruppe der Schussfaden eines Schussfadenbiin- 
dels unter die Kettfaden der ersten Kettfadengruppe und 
uber die Kettfaden der zweiten Kettfadengruppe verlauft. 
Dabei ist es zweckinaBig, das von den nebeneinander lie- 
genden Schussfaden eines Schussfadenbiindels abwech- 
selnd ein Schussfaden uber eine Kettfadengruppe und der 
jeweils benachbarte Schussfaden unter diese Kettfaden- 
gruppe verlauft. 

In der folgenden Beschreibung wird ein Ausfuhrungsbei- 
spiei der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
naher erlautert. Die Zeichnungen zeigen in 

Fig. 1 eine Draufsicht auf das Gittergewebe nach der Er- 
findung und 

Fig. 2 eine vergroBerte Darstellung der sich kreuzenden 
Gruppen eines Kettfadenbundels und der Kreuzungsstelle 
der Kettfaden mit den Schussfaden. 

Wie die Fig. 1 zeigt, wird das Gittergewebe von aus bei- 
spielsweise acht Kettfaden 3 sich zusammen setzenden Kett- 
fadenbiindeln 4 und aus acht Schussfaden 5 sich zusammen- 
setzenden Schussfadenbundeln 6 gebildet. Die Schussfaden- 
bundei 6 und die Kettfadenbundel 4 umgrenzen jeweils eine 
lichte Masche 7. Die Kettfadenbundel 4 sind geteilt in eine 
erste Kettfadengruppe 4' und eine zweite Kettfadengruppe 
4". Diese beiden Kettfadengruppen 4' und 4" sind an den 
Kreuzungsstellen 8 im wesentlichen parallel zueinander ver- 
laufend mit den Schussfaden 5 der Schussfadenbundei 6 
verwebt. Zwischen zwei Schussfadenbundeln 6, d. h. je Ma- 
sche 7, uberkreuzt eine Kettfadengruppe 4' jeweils die an- 
dere Kettfadengruppe 4" eines Kettfadenbundels 4. 

Die Verwebung an den Kreuzungsstellen 8 erfolgt bei die- 
sem Ausfuhrungsbeispiel in der Weise, daB eine erste 
Gruppe 6' der Schussfaden 5 eines Schussfadenbiindels 6 
uber die Kettfaden 3 der ersten Kettfadengruppe 4' und unter 
die Kettfaden 3 der zweiten Kettfadengruppe 4" verlauft und 
eine zweite Gruppe 6" der Schussfaden 5 eines Schussfa- 
denbiindels 6 unter die Kettfaden 3 der ersten Kettfaden- 
gruppe 4' und iiber die Kettfaden 3 der zweiten Kettfaden- 
gruppe 4" verlauft. 

Die Art dieser Verwebung ist insbesondere aus der ver- 
groBerten Darstellung in Fig. 2 ersichtlich. Daraus ist er- 
kennbar, daB - von unten gezahlt - jeder ungradzahlige 
Schussfaden 5 uber die erste Kettfadengruppe 4" und dann 
unter die Kettfadengruppe 4" des Kettfadenbundels 4 ver- 
lauft wahrend jeder gradzahligc Schussfaden 5 unter die er- 
ste Kettfadengruppe 4' und dann uber die zweite Kettfafden- 
gruppc 4" des Kettfadenbundels verlauft. 
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Bezugszcichcnlistc 



1 Gittcrgcwcbc 

3 Kettfaden 

4 Kettfadenbundel 

4' erste Kettfadengruppc 
4" zweite Kettfadengruppe 

5 Schussfaden 

6 Schussfadenbiindel 
6' erste Gruppe 

6" zweite Gruppe 

7 lichte Masche 
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1. Weitmaschiges, mil Haftmitteln behandekes Gitter- 
gcwcbc (1), bci dcm aus mchrcrcn Kettfaden (3) sich 
zusammensetzende Kettfadenbundel (4) und aus meh- 
reren Schussfaden (5) sich zusammensetzende Schuss- 20 
fadenbundel (6) die lichten Maschen (7) umgrenzen, 
wobei an den Kreuzungsstelle n (8) der rechtwinkhg 
zueinander verlaufenden Kettfadenbundel (4) und 
Schussfadenbiindel (6) die Kettfaden (3) mit den 
Schussfaden (5) verwebt sind, dadurch gekennzeich- 25 
net, daB die Kettfadenbundel (4) in eine erste Kettfa- 
dengruppc (4') und eine zweite Kettfadengruppe (4 M ) 
geteilt sind und die erste Kettfadengruppe (4') die 
zweite Kettfadengruppe (4") des gleichen Kettfaden- 
bundels (4) je Masche (7) nach Art eines Halbdrehers 30 
uberkreuzt und an den Kreuzungsstellen (8) die Kettfa- 
den (3) beider Kettfadengruppen (4', 4") im wesentli- 
chen parallel zueinander verlaufend mit den Schussfa- 
den (5) verwebt sind. 

2. Gittergewebe nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB eine erste Gruppe (6') der Schussfaden 
(5) eines Schussfadenbundels (6) iiber die Kettfaden 
(3) der ersten Kettfadengruppe (4') und unter die Kett- 
faden (3) der zweiten Kettfadengruppe (4") verlauft 
und eine zweite Gruppe (6") der Schussfaden (5) eines 40 
Schussfadenbundels (6) unter die Kettfaden (3) der er- 
sten Kettfadengruppe (4') und iiber die Kettfaden (3) 
der zweiten Kettfadengruppe (4") verlauft. 

3. Gittergewebe nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jeder ungradzahlige Schussfaden (5) ei- 45 
nes Schussfadenbundels (6) zur ersten Gruppe (6') und 
jeder gradzahlige Schussfaden (5) zur zweiten Gruppe 
(6") der Schussfaden (5) eines Schussfadenbundels (6) 
gehort. 
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